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Abstract 



This invention provides a resin composition curable at a low temperature and characterized in that the 
composition comprises: (a) a copolymer prepared from a polysiloxane macromonomer and an epoxy-containing 
monomer both containing ethylenically unsaturated groups, the polysiloxane macromonomer being prepared by 



reacting 70 to 99.999 mole % of a compound (A) represented by the formula l_ J (I) wherein R1 is an aliphatic 
hydrocarbon group having 1 to 8 carbon atoms or phenyl, and R2, R3 and R4 are each alkoxyl haying 1 to 4 

In 

carbon atoms or hydroxyl with 30 to 0.001 mole % of a compound (B) represented by the formula lZj (II) 
wherein R5 is a hydrogen atom or methyl, R6, R7 and R8 are each hydroxyl, alkoxyl having 1 to 4 carbon atoms 
or an aliphatic hydrocarbon group having 1 to 8 carbon atoms, at least one of R6, R7 and R8 being hydroxyl or 
alkoxyl, and n is an integer of 1 to 6, the polysiloxane macromonomer having per molecule at least two 
functional groups selected from hydroxyl and the alkoxyl and being 400 to 100000 in number average molecular 

HI 

weight, the epoxy-containing monomer having at its terminal end the group i_J wherein (Z) forms an alicyclic 
group with the C-C bond, and (b) a 6-coordinate organoaluminum chelate compound and/or an 8-coordinate 
organozirconium chelate compound. 
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JP 60-067 553 Derwent Ref. 85-131004/22; 



© Bei niedrigen Temperaturen hartbare Siliconharzmasse 

© Bei niedrigen Temperaturen von bis zu 100°C hartbare 
Siliconharzmasse, dadurch gekennzeichnet, daS sie aus 
(a) einem Vinylcopolymer, hergestellt aus einem Polysi- 
loxan-Macromonomer, einem Epoxy-enthaltenden Vinyl- 
monomer und gegebenenfalls anderen polymerisierba- 
ren Vinylmonomeren, wobei das Polysiloxan-Macromo- 
nomer hergestellt wurde durch Umsetzung von 70 bis 99 
Mol-% einer Verbindung (A), dargestellt durch die Formel 
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tragt; wobei das Epoxy-enthaltende Vinyl mo no me re teil- 
weise durch ein Vinyl mo no me res ersetzt werden kann, 
das durch die Formel {XVIII) 



CH 2 =C- 



C-0-R in 
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(XVIII) 



Si - R 
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in welcher eine aliphatische Kohlenwasserstoffgruppe 
mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen oder Phenyl darstellt und 
R 2 , R3 und R 4 jeweils fur Alkoxy mit 1 bis 4 Kohlenstoffa- 
tomen oder Hydroxy stehen, mit 30 bis 1 Mol-% einer Ver- 
bindung (B), dargestellt durch die Formel 



dargestellt wird, in welcher R 9 fur ein Wasserst off atom 
oder eine Methylgruppe und R 10 fur eine zweiwertige ali- 
phatische gesattigte Kohlenwasserstoffgruppe mit 1 bis 6 
Kohlenstoffatomen steht; und 

(b) einer 6fach koordinierten Organoaluminium-Chelat- 
verbindung und/oder einer 8fach koordinierten Organo- 
zirkon-Chelatverbindung; und 

gegebenenfalls einem Epoxy-enthaltenden Harz oder ei- 
nem Hydroxyl-enthaltenden Harz sowie organischen L6- 
sungsmitteln besteht; 

mit der MaRgabe, daft das Polysiloxan-Macromonomer 
kein solches mit der folgenden Formel ist: 
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CH 2 =C-COO(CH 2 ) n Si - R 7 



(II) 
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CH 2 =C-COO(CH 2 ) n - 
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in welcher R 5 ein Wasserst off atom oder Methyl reprasen- 
tiert, R 6/ R 7 und R 8 jeweils fur Hydroxy, Alkoxy mit 1 bis 4 
Kohlenstoffatomen oder eine aliphatische Kohlenwasser- 
stoffgruppe mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen stehen, wobei 
wenigstens einer der Reste R 6 , R 7 und R 8 Hydroxy oder 
Alkoxy ist, und n eine ganze Zahl von 1 bis 6 darstellt, wo- 
bei das Polysiloxan-Macromonomer pro Molekul wenig- 
stens zwei an Silicium gebundene funktionelle Gruppen, 
ausgewahlt aus Hydroxy und Alkoxy, und ein Zahlenmit- 
tel des Molekulargewichts von 400 bis 100 000 aufweist, 
und das Epoxy-enthaltende Vinylmonomer eine a,p-un- 
gesattigte polymerisierbare Bindung in Konjugation zu ei- 
ner Carbonylgruppe aufweist, an welche ein Rest gebun- 
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in welcher R 5 und n wie oben definiert sind, R 19 und R 2 o 
gleiche oder verschiedene Reste sind und jeweils Phenyl, 
Alkyl mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen oder Alkoxy mit 1 bis 
4 Kohlenstoffatomen bedeuten, R 21 Alkyl mit 1 bis 4 Koh- 
lenstoffatomen reprasentiert und m eine ganze Zahl von 2 
bis 100 ist. 



